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(54) Strukturiertes Textilmaterial aus mindestens zwei Basisvliesen und Verfahren zur seiner 
Herstellung 


(57) Die Ertindung betriftt ein strukturiertes Textil- 
material aus mindestens zwei verschiedenen vernadel- 
ten Basisvliesen (1,2). wobei die Basisvliese eine durch 
Nadelung von mindestens einer Seite erhaltene Struk- 
tur (4;5,6) aufweisen, wobei die zur Strukturnadelung 
verwendeten Nadein Gabel- oder Kronennadeln sind 
und die Tiefe der Gabein beziehungsweise der Barte so 
gewahit ist, daB sich diese beim Durchstich vollstandig 
mit Fasern des den Nadein zugewandten Basisvlieses 
(1.2) fullen und wobei das Textilmaterial im Muster, im 
Fond und auf der Ruckseite unvermischte, reine Fasern 
aufweist. 


Fig.l 
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Beschreibung 

Technisches Gebiet 

Ein strukturiertes Texti I material aus mindestens zwei verschiedenen Basisvliesen findet insbesondere als Reini- 
gungstextitie Verwendung. 

Stand der Technik 

Eine Reinigungstextilie aus einem strukturterten Textil materia I aus mindestens zwei Basisvliesen ist aus der WO 
94 23 634 bekannt. Weiterhm tst aus der WO 90 14 039 em strukturiertes textiles Flachenmaterial bekannt. welches 
aus enem Vlies besteht. aus ^A/elchem eine Vielzahl von Fadenschlaufen beziehungsweise Faserenden duruh Nade- 
lung hervorgehoben sind. ^ 

Ein Verfahren zur seiner Herstellung ist in der GB 2 162 213 otfenbart. Dort werden die Strukturen durch Nadein 
eines Vlieses hergesteltt, wobei Fasern oder Filamente aus der Gegenflache mtttefs Widerhaken herausgezogen wer- 
den. wodurch die Strukturen aus haupts^chlich Material der jeweils gegenuberliegenden Flache bestehen. 

Der Nachteil von bislang bekannten strukturierten Textilmaterialen aus mindestens zwei verschiedenen unverfe- 
stigten Basisvliesen besteht darin, daf3 bereits durch die Vernadelung der beiden unverfestigten Basisvliese au1 der 
Aussttchseite ein Basisvlies in einer Mischtarbe entsteht. Auch bei der Herstellung der Strukturierungen mittels Durch- 
nadeln der Fasern eines Basisvlieses durch das andere Basisvlies entstehen weitere Mischeffekte, die das fertige Tex- 
tilmaterial unschon aussehen lassen und die spezifischen Gebrauchseigenschaften des Faser materials eines 
Basisvlieses abschwachen. 

Die Aufgabe besteht darin, ein strukturiertes Textilmaterial aus mirudestens zwei verschiedenen Basisvliesen zu 
schaffen. bei dem eine Vermischung der Fasern vermieden wird 

Darstellung der Erfindung 

ErfindungsgemaB weisen die Basisvliese eine durch Nadelung von mindestens einer Seite erhaltene Struktur auf. 
wobei die zur Strukturnadelung verwendeten Nadein Gabel- oder Kronennadeln sind und die Tiefe der Gabein bezie- 
hungsweise der Barte so gewahit ist, daB sich diese beim Durchstich voUstandig mit Fasern des den Nadein zugewand- 
ten Basisvlieses fullen und wobei das Textilmaterial im Muster, im Fond und auf der Ruckserte unvermischte. reine 
Fasern aufweist. 

Ein Textilmaterial mit diesen Merkmalen hat den Vorteil, daB die spezifischen Gebrauchseigenschaften des Faser- 
materials eines Basisvlieses bei der Strukturierung erhalten bleiben Im Falle verschiedener Farben der Basisvliese 
werden reine Farben im Muster, im Fond und auf der Ruckseite erhalten. Hierdurch lassen sich auch optische Effekte 
erzielen, 

Zur Erhohung der Spaltfestigkert konnen die Schmelzfasern aufweisenden Basisvliese miteinander kaschiert sein 
und wird die Verbtndung der beiden Basisvliese durch Aktivierung der vertikal getstellten Schmelzfasern noch verstarkt. 
Fur das Kaschieren sind im Prinzip alle bekannten Verfahren und alle bekannten Bindemittel einsetzbar. wobei jedoch 
diejenigen vorzuzi^hen sind. die eine gute Verklebung urtd eine geringe Versteifung des Textilmaterials geben und eine 
Waschbestandigkeit von mindestens 60*^0. besser noch 95**C erbringen. 

Vorteilhafterweise weist mindestens ein Basisvlies Schmelzfasern auf. die in ihren Eigenschaften so ausgew^hlt 
sind, daB sie w^hrend des Kaschierens nicht aktiviert werden. Hierdurch wird es moglich, die nicht gebundenen 
Basisvliese durch Nadelung mit den gewunschten Strukturen zu versehen. 

Fur die Kaschierung der beiden Basisvliese kann ebenso zwischen die beiden Schmelzfasern aufweisenden 
Basisvliese eine Zwischenlage aus einem eine Klebung der beiden Basisvliese vermogenden Werkstoff, insbesondere 
ein Klebevlies, eingebracht sein und kann die Verbindung der beiden Basisvliese und der Zwischenlage durch Aktivie- 
rung der Schmelzfasern und der Zwischenlage hergestellt sein. Zwar besteht die Gefahr, daB Anteile der Zwischenlage 
in die Struktur mit eingenadelt werden, dies kann aber unter Umstanden sogar enwunscht sein und erhoht die Spaltfe- 
stigkeit. 

Obwohl die Wah! der Seiten der zu verbindenden Basisvliese grundsatzlich fur die vorliegende Erfindung egal ist, 
ist es vorteilhaft, wenn die Durchstichseiten der durch Nadelung von einer Seite verfestigten Basisvliese einander zuge- 
wandt sind. 

Um die Wirkung der Strukturierungen zu verstSrken. konnen die Basisvliese unterschiedliche Materialeigenschaf- 
ten, insbesondere der Reinigungsfahigkeit aufweisen. 

Ein erfindungsgemaBes Verfahren zur Herstellung eines aus mindestens zwei verschiedenen Basisvliesen beste- 
henden strukturierten Textilmaterials mit durch Nadelung entstandenen ein- oder zweiseitigen Strukturen, wobei das 
Textilmaterial im Muster, im Fond und auf der Ruckseite unvermischte, reine Fasern aufweist, besteht darin. daB eine 
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Kaschierung der beiden Schmelzfasern aufweisenden vernadelten Basisvliese ohne Aktivierung der Schmelzfasern 
erfolgt, daB anschlieBend eine ein- oder zweiseitige Strukturnadeiung erfolgt und da3 die Schmelzfasern der Basisv- 
liese nach der Strukturnadeiung aktiviert werden. 

Gegenuber einem aus zwei unterschiedlichen miteinander vernadelten Vliesen bestehenden Textilmaterlal hat 

5 man den Vorteil. daf? die Basisvliese bis zur Strukturierung unvermischt bleiben. Die benotigte Festigkeit der Basisv- 
liese erhalt man durch getrenntes Nadein der beiden Basisvliese vor der Kaschierung. 

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines aus mindestens zwei verschiedenfarbigen Basisvliesen bestehenden 
strukturierten Textilmaterials mil durch Nadelung entstandenen ein- oder zweiseitigen Strukturen, wobei das Textil ma- 
terial im Muster, im Fond und auf der Ruckseite unvermischte, reine Fasern aufweist, besteht darin, daB vor dem Ein- 

10 lauf in eine Strukturnadelmaschine zwischen die beiden Schmelzfasern aufweisenden vernadelten Basisvliese eine 
Zwischenlage aus einem eine Klebung der beiden Basisvliese vermogenden Werkstoff, insbesondere ein Klebevlies, 
eirtgebracht wird, daB die beiden Basisvliese und die Zwischenlage miteinander einer ^n- oder zweiseitigen Struktur- 
nadeiung unterworfen werden und daB anschlieBend die Verbirxjung der beiden Basisvliese und der Zwischenlage 
durch Aktivierung der Schmelzlasern urxj der Zwischenlage hergestellt wird. 

15 Deses Verfahren eignet sich besonders fur die einseitige Strukturierung. Es ist aber auch fur die beidseitige Struk- 

turierung einsetzbar, wenn durch das erste, einseitig aufgebrachte Muster soviel Stabilitat erzeugt wird, daB ein zweiter 
Durchgang ohne Verschiebung der Lagen zueinander moglich ist. 

Zur Eriangung einer bestmoglichen Reinheit der Fasern ist das Verfahren vorteilhafterweise so zu fuhren, da3 die 
zur Strukturnadeiung venwendeten Gabe!- oder Kronennadein sich beim Durchstich vollstandig mit Fasern des den 

20 Nadein zugewandten Basisvlieses fullen. 

Kurzbeschreibung der Zetchnung 

In der Zeichnung ist ein erfindungsgemaBes Textilmaterial dargestellt. Es zeigt die 

25 

Fig. 1 einen Schnitt durch das Textilmaterial und die 

Fig. 2 eine Draufsicht auf ein beidseitig strukturiertes Textilmaterial. 

Ausfuhrung der Erfindung 

30 

AusgeherxJ von zwei in Fig. 1 dargestellten unterschiedlichen vernadelten Basisvliesen 1 , 2 mit dem gewunschten 
Gewicht und den gewunschten Materialeigenschaften stellt man zunachst ein Laminat aus beiden Vliesen 1 ,2 her. Die- 
ses Laminat besteht somit aus zwei Lagen reinen Materials. 

Die beiden Basisvliese 1,2 sind miteinander kaschiert, wobei eine Klebezone 3 vorhanden ist. Die Klebezone 3 
35 kann auch ein Klebevlies sein. 

Beim KaschierprozeB wird eine Aktivierung der in den Basisvliesen 1 ,2 enthaltenen Schmelzfasern vermieden, 
sodaB anschlieBend die Herstellung der Strukturen 4 durch Nadelung erfolgen kann. 

Die Srukturen werden auf einer Strukturierungsnadelmaschine, z.B. Dilo, Di-Loop oder andere, mittels Gabel- oder 
Kronennadein erezugt. Dabei ist die Tiefe der Gabein beziehungsweise der Barte auf das Faserangebot des Vlieses 
40 auf der Einstichseite abzustimmen, damit diese sich ganz mit den Fasern dieses Vlieses fullea 

AnschlieBend wird das strukturierte Laminat thermofixiert. Dabei werden die im Basisvlies enthaltenen Schmelz- 
fasern aktiviert Sie verbinden die ubrigen Fasern miteinander und erhohert die Festigkeit der Basisvliese. 

Da beim Vernadetn der einzelnen Basisvliese und beim Strukturnadein des Laminats Schmelzfasern entsprechend 
ihres Anteils in der Fasermischung quer durch das Material genadelt werden erhoht sich nach deren Aktivierung die 
45 Querstabilitat oder Spattfestigkeit des Textilmaterials. 

Bei Verwendung eines zwischen den Basisvliesen 1,2 angeordneten Klebevlieses 3 ist es mdglich, die beiden 
Basisvliese 1 ,2 mit dem Klebevlies 3 zusammen in die Strukturnadelmaschine einlaufen zu lassen und alle drei Lagen 
miteinander durch Nadelung zu strukturieren. 

Bei ausreichender Festigkeit des Laminats gegen Verschiebung der einzelnen Lagen durch die eingenadelte 
50 Struktur 4 ist es moglich, das Laminat zu wenden und erneut der Maschine zuzufuhren. 

AnschlieBend werden in einem Arbeitsgang die Schmelzfasern in den beiden Basisvliesen aktiviert und ebenso 
das Klebevlies fur die Laminierung der beiden Basisvliese 1 .2. Dies Ist dann ohne weiteres moglich, wenn man die 
Schmelzfasern und das Material des Klebevlieses entsprechend der benotigten Aktivierungsbedingungen aufetnander 
abstimmt. 

55 Beide Vorgehensweisen eriauben dann. mittels zwei Strukturierungsprozessen in beide Seiten des Textilnaterials 

Strukturierungen 5,6 einzubringen. Fig. 2. Diese Strukturierungen 5,6 konnen langs verlaufende unterbrochene Strei- 
fen sein, die zur Vermeidung einer Obernadelung einen seitlichen Sicherheitsabstand d von mindestens 5 mm aufwei- 
sen. 
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Die Strukturierungen 5 sind von der dem Betrachter zugewandten Seite auf die dem Betrachter abgewandte Seite 
genadelt. soda3 nur Schlitze sichtoar sind. 

Die Strukturierungen 6 sind von der dem Betrachter abgewandten Seite auf die dem Betrachter zugewandte Seite 
genadelt, sodaB hierdie uber das Basisvlies hervorstehenden Faserbuschel sichtbar sind. 

Insbesondere bei der Herstellung von farbreinen Mustern aus zwei unterschiedlich gefarbten Basisvliesen hat sich 
die Erfindung bewahrt Wird in ein Laminat aus zwei thermofixierbaren farbigen Nadelvliesen mit einer Strukturnadel- 
maschine einseitig em Muster eingenadelt, so entsteht abhangig von der gewahlten Einstichseite der Strukturnadein 
bei beispielsweise einem roten und einem blauen Nadelvlies folgendes Produkt: 



Einstichseite rot 

Einstichseite bl^u 

Musterung/Strukturierung 

rot 

blau 

Fond um die Musterung 

biau 

rot 

Ruckseite 

rot 

blau 


Alle Farben sind unvermischt 

Wenn man bekJseitig strukturiert, also uber die Brette des Materials beide Seiten im Wechsel in Streifensektoren 
in zwei Arbeitsgangen strukturvemadett, dann erhalt man ein Produkt, das abwechselrxJ, entsprechend dieser Streifen- 
sektoren auf der Ober- und Unterseite strukturiert ist. 

Dabei ist die Strukturierung auf der einen Seite rot, auf der anderen blau. Die Farbe des Fonds urxi der Ruckseite 
ist dann jeweils so wie in der vorsteherxlen Tabelle aufgezeigt. 

Die unstrukturierten Abstande 7 der Breite d zwischen den gegenseitigen Streifensektoren 5.6 entsprechen in der 
Farbe den Basisvliesen vor ihrer Zufuhrung in die Strukturnadelmaschine 

Patentanspruche 

1. Strukturiertes Textilmaterial aus mindestens zwei verschiedenen vernadetten Basisvliesen. wobei die Basisvliese 
eine durch Nadetung von mindestens einer Seite erhaltene Struktur aufweisen, wobei die zur Strukturnadelung 
verwendeten Nadein Gabel- oder Kronennadeln sind und die Tiefe der Gabein beziehungsweise der Barte so 
gewahlt ist, daf3 sich diese beim Durchstich vollst^ndig mit Fasern des den Nadein zugewandten Basisvlieses ful- 
len urtd wobei das Textilmaterial im Muster, im Fond und auf der Ruckseite unvermischte, reine Fasern aufweist. 

2. Textilmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daBdie Schmelzfasern aufweiserxien Basisvliese mit- 
einander kaschtert sind und daB die Verbindung der beiden Basisvliese durch Aktivierung der Schmelzfasern noch 
verstarkt ist. 

3. Textilmaterial nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein Basisvlies Schmelzfasern aufweist, 
die in ihren Etgenschaften so ausgewahit sind, daB ste wahrerxJ des Kaschierens nicht aktivtert werden. 

4. Textilmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen die beiden Schmelzfasern aufweisenden 
Basisvliese eine Zwischenlage aus einem eine Klebung der beiden Basisvliese vermogertden Werkstoff. ins- 
besor»dere ein Klebevlies. eingebracht ist und daB die Verbindung der beiden Basisvliese und der Zwischenlage 
durch Aktivierung der Zwischenlage und der Schmelzfasern hergestellt ist. 

5. Textilmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet. daB die Durchstichseiten der durch 
Nadelung von einer Seite verfestigten Basisvliese einander zugewandt sird. 

6. Textilmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daB die Basisvliese unterschiedliche 
Materialeigenschaften. insbesondere der Reinigungsfahigkeit aufweisen 

7. Verfahren zur Herstellung eines aus mindestens zwei verschiedenen Basisvliesen bestehenden strukturierten Tex- 
tilmaterials mit durch Nadelung entstandenen ein- oder zweiseitigen Strukturen. wobei das Textilmaterial im 
Muster, im Fond und auf der Ruckseite unvermischte. reine Farben aufweist. dadurch gekennzeichnet, daB eine 
Kaschierung der beiden Schmelzfasern aufweisenden vernadelten Basisvliese ohne Aktivierung der Schmelzfa- 
sern erfolgt. daB anschlieBend eine ein- oder zweiseitige Struktur nadeiung erfolgt und daB die Schmelzfasern der 


EP 0 888 743 A1 


10 


15 


Basisvliese nach der Strukturnadelung aktivierl werden. 

Verlahren zur Herstellung eines aus mindestens zwei verschiedenen Basisvliesen bestehenden strukturierten Tex- 
tilmaterials mit durch Nadelung entstandenen ein- oder zweiseitigen Strukturen. wobei das Textilmaterial im 
Muster im Fond und auf der Ruckseite unvermischte. reine Farben aufwetst. dadurch gekennzeichnet, daB vor 
dem Einlaut in eine Strukturnadelmaschine zwischen die beiden Schmelzfasern aufweisenden vernadelten 
Basisvliese eine Zwischenlage aus einem eine Klebung der beiden Basisvliese vermogenden Werkstoff, ins- 
besondere ein Ktebeviies. eingebracht wird. daB die beiden Basisvliese und die Zwischenlage mitemander einer 
ein- Oder zweiseitigen Strukturnadelung unterworfen werden und daB anschlieBend die Verbindung der beiden 
Basisvliese und der Zwischenlage durch Aktivierung der Schmelzfasern und der Zwischenlage hergesteilt wird. 

Ver;ahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet. daB die zur Strukturnadelung venA/endeten Gabel- 
Oder Kronennadein sich beim Durchstich vollstandig mit Fasern des den Nadein zugewandten Basisvlieses tullen. 
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Fig.1 
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Fig. 2 
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